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Selective element transfer from a transfer support (10) to a 
reception support (18) comprises increasing the bonding 
energy of a selected element free face to the reception 
support. Selective element transfer from a transfer support 
(10) to a reception support (18) comprises: (a) treating the 
free face of a selected element to increase its adhesion to the 
reception support to above that of the other face to the 
transfer support; (b) retaining the other elements on the 
transfer support while contacting the treated face with the 
reception support; and (c) separating the transfer support from 
the reception support to achieve selected element transfer. 
Preferred Features: The initial process steps comprise forming 
the elements on an initial substrate, bonding the initial 
substrate to the transfer support (10) by molecular bonding 
and then eliminating the initial substrate. Molecular bonding is 
achieved by a hydrophilic, hydrophobic and/or micro- 
roughening operation. The elements (14) may be in the form 
of a continuous layer on the transfer support (10), in which 
case the or each selected element is individualized by 
chemical etching, blade cutting or laser etching. The free face 
of the or each selected element is bonded to the reception 
support by molecular bonding after heat treatment to increase 
its bonding energy. The non-selected elements are retained 
and/or reception support surface zones, which are to be kept 
free of elements, are treated by a hydrophilic, hydrophobic, 
roughening, heat treatment and/or surface recessing 
operation. The hydrophilic treatment comprises cleaning, 
roughening and/or deposition and the hydrophobic treatment 
comprises cleaning and/or contamination. 
(From EP0977252 A1) 
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TRANSFERT SELECTIF D'ELEWIENTS D'UN SUPPORT VERS UN AUTRE SUPPORT. 

L'invention concerne un procede de transfer! selectif 
d'elements (14) depuis un support de transfer! (10) vers un 
support de reception (18), les elements (14) adherant par 
une premiere face au support de transfert (10) selon une 
energie d'adhesion definie, ies elements (14) presentant 
chacun une seconde face susceptible d'etre mise en con- 
tact avec le support de reception (18). Le transfert des ele- 
ments a transferer est obtenu en leurconferant une energie 
d'adhesion avec le support de reception (18) superieure a 
I'energie d'adhesion de leur premiere face avec le support 
de transfert (1 0), des moyens de retenue etant prevus pour 
retenir les elements a ne pas transferer sur le support de 
transfert. 
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TRANS FERT SELECTIF D' ELEMENTS D 'UN SUPPORT VERS UN 

AUTRE SUPPORT 

Domaine technique 

5 

La presente invention concerne le transfert 
selectif d 1 elements depuis un support de transfert vers 
un support de reception. 

Elle concerne en particulier le transfert 

10 de puces semiconductrices, partiellement ou 
comply tement achevees, depuis leur substrat initial, 
sur lequel elles ont ete elaborees, vers un nouveau 
substrat (ou support de reception) qui peut lui-meme 
avoir ete traite -par les techniques de la 

15 microelectronique . 

L 1 invention permet le transfert de puces, 
par exemple le transfert de puces de 1 cm 2 de surface 
de leur substrat initial sur du verre ou sur un 
substrat transparent. Elle permet aussi de transferer 

20 des composants optoelectroniques tels que des VCSEL 
(lasers a cavites verticales) ou de petits morceaux de 
semiconducteur III-V de leur substrat initial sur des 
plaquettes de silicium preparees selon les techniques 
de la microelectronique afin d'obtenir des elements 

25 semiconducteurs III-V sur silicium. Dans ce cas en 
general, la taille des puces est plus petite, par 
exemple de l'ordre de 1 mm 2 ou moins. 

Etat de la technique anterieure 

30 

II est connu de rendre solidaire deux 
surfaces de materiau semiconducteur par la technique 
dite d'adhesion moleculaire. L'adh&sion moleculaire 
comprend deux types de collage : le collage hydrophile 
35 et le collage hydrophobe. Dans le cas du collage 
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hydrophile, le collage resulte de 1' evolution 
d f interactions -OH a la surface d'une structure vers la 
formation par exemple de liaisons Si-O-Si dans le cas 
d'oxyde de silicium. Les forces associees a ce type 
5 d' interaction sont fortes. L'energie de collage, de 
I'ordre de 100 mJ/m 2 a temperature ambiante, atteint 
500 mJ/m 2 apres recuit a 400°C pendant 30 minutes 
(valeiirs obtenues pour un collage Si0 2 natif ou 
hydrophile - Si0 2 thermique non poli). L'energie de 

10 collage est generalement determinee par la methode de 
lame divulguee par W.P. MASZARA et al . dans 1 ^article 
"Bonding of silicon wafers for silicon-on-insulator" 
paru dans J. Appl. Phys. 64(10), 15 novembre 1988, 
pages 4943-4950. Pour, un collage oxyde de silicium 

15 depose et poli - oxyde de silicium depose et poli, 
l'energie de collage est de I'ordre de 1 J/m 2 pour un 
recuit sous les meities conditions. Par contre, si une 
surface traitee hydrophile est collee par adhesion 
moleculaire sur une surface traitee hydrophobe, un 

20 collage de tres mauvaise qualite est obtenu et les 
forces de collage sont tres faibles : energie de 
collage de I'ordre de 100 mJ/m 2 apres un recuit a 400°C 
pendant 30 minutes. 

Dans le cas du collage hydrophobe, celui-ci 

25 se fait par adhesion moleculaire sans groupement OH. 
Dans le cas du silicium, le collage par adhesion 
moleculaire de plaques hydrophobes peut egalement 
permettre l'obtention de forces d 1 adhesion importantes. 
A titre d 1 exemple," on peut citer les travaux de Y, 

30 BACKLUND et al . mentionnes dans 1' article "A suggested 
mechanism for silicon direct bonding from studying 
hydrophilic and hydrophobic surfaces" paru dans J. 
Michromech. Microeng. 2 (1992), pages 158-160. II y est 
montre qu f apres un recuit a 4 00°C, des forces de 
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I'ordre de 1 J/m 2 sont obtenues apres un collage de 
plaques de silicium hydrophobes 

Expose de 1' invention 

L a presente invention a ete congue pour 
permettre d'obtenir un transfert selectif d' elements 
depuis un premier support vers un support de reception. 
Pour parvenir a ce resultat, elle peut en particulier 
mettre en oeuvre la technique d' adhesion moleculaire. 

L 1 invention a done pour objet un procede de 
transfert selectif d'elements depuis un support de 
transfert vers un support de reception, les elements 
adherant par une premiere face au support de transfert 
selon une energie d' adhesion definie, les elements 
presentant chacun une seconde face susceptible d'etre 
mise en contact avec le support de reception, le 
procede comportant les etapes de : 

- definition d'au moins un element a 
transferer parmi lesdits elements, impliquant la 
separation dudit element a transferer des elements a ne 
pas transferer, 

- traitement de la seconde face dudit 
element a transferer pour .-lui conferer une energie 
d' adhesion avec le support de reception superieure a 
1' energie d' adhesion de sa premiere face avec le 
support de transfert, des moyens de retenue etant 
prevus pour retenir les elements a ne pas transferer 
sur le support de transfert, 

- mise en contact adherent de la seconde 
face dudit element a transferer avec le support de 
reception, 

- separation du support de transfert du 
support de reception afin d'obtenir le transfert du ou 
des elements A transferer sur le support de reception 
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et le maintien des autres elements sur le support de 
transf ert . 

Le procede peut comporter les etapes 
preliminaires suivantes : 

- formation desdits elements sur une face 
d'ur^. substrat initial, les elements reposant sur ladite 
face du substrat initial par leur seconde face, 

- solidarisation de la face du substrat 
initial comportant lesdits elements avec le support de 
transfert de maniere que les elements y adherent par 
leur premiere face selon ladite energie d f adhesion 
def inie, 

- elimination du substrat initial pour 
permettre aux elements -de presenter leur seconde face. 

Dans certains cas, il peut etre interessant 
de traiter les plaques en couches minces plusieurs fois 
avant le transfert des elements. On peut ainsi realiser 
des dispositifs double face et choisir 1 1 une ou 1' autre 
face comme face de contact, 

De maniere pref erentielle, la 

solidarisation de la face du substrat initial 
comportant lesdits elements avec le support de 
transfert est obtenue par adhesion moleculaire. Dans ce 
cas, il est avantageux que--cette adhesion moleculaire 
soit realisee par un ou plusieurs traitements des faces 
a solidariser du substrat initial et/ou du support de 
transfert de fagon a controler 1 'hydrophilie et/ou 
1 "hydrophobic et/ou une microrugosite satisf aisante 
pour l f obtention de ladite energie d' adhesion def inie. 
Avantageusement, un traitement thermique peut etre mis 
en oeuvre, globalement ou localement, pour contribuer a 
l'obtention de cette energie d'adhesion. Les elements 
peuvent inclure une couche, dite couche d 1 arret, par 
laquelle ils sont relies au substrat initial. 
L' elimination du substrat initial peut etre obtenue par 
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une ou plusieurs techniques parmi : la rectification, 
l'attaque chimique du substrat initial et/ou de la 
couche d' arret, le polissage, la separation suite a un 
traitement thermique le long d'un plan de clivage 
induit par implantation ionique. 

Si les elements forment une couche continue 
sur le support de transfert, l'etape de definition d'au 
moins - un element a transferer peut comporter 
1' isolement de 1' element a transferer. De fagon 
avantageuse, cet isolement peut etre realise par 
gravure chimique, decoupe par lame, gravure par laser 
ou tout autre moyen de decoupe. De preference, lorsque 
cet isolement est realise par gravure, celle-ci est 
menee de fagon a former des pieds de gravure a 
proximite du support de transfert. 

La mise en contact adherent de la seconde 
face dudit element a transferer avec le support de 
reception peut etre obtenue par adherence moleculaire. 
Un traitement thermique peut etre mis en oeuvre, 
globalement ou localement, pour contribuer a 
1 'obtention de 1 1 energie d ? adhesion def inie entre la 
seconde face dudit element a transferer et le support 
de reception. L 1 adhesion par adherence moleculaire de 
la seconde face dudit element a transferer et du 
support de reception peut etre obtenue par un 
traitement de ladite seconde face et/ou de tout ou 
partie du support de reception. Les mo yens de retenue 
peuvent consister a traiter les elements a ne pas 
transferer et/ou des zones du support de reception non 
aptes a recevoir des elements de fagon qu'il n'y ait 
pas adhesion entre les elements a ne pas transferer et 
le support de reception. lis peuvent consister a 
modifier la surface des elements a ne pas transferer 
et/ou la surface desdites zones du support de reception 
non aptes a recevoir des elements de fagon & rendre 
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I'energie d'adhesion entre les elements a ne pas 
transferer et le support de reception inferieure a 
I'energie d'adhesion entre les elements a transferer et 
le support de reception et inferieure a I'energie 
d'adhesion entre les premieres faces des elements et le 
support de transfert. Le traitement conferant lesdits 
moyens de retenue peut etre choisi parmi un ou 
plusi£urs des traitements suivants : hydrophilie, 
hydrophobie, rugosite, traitement thermique, retrait de 
surface . 

Si, lors de l'etape de mise en contact 
adherent la seconde face d f elements a ne pas transferer 
vient en contact avec le support de reception, les 
moyens de retenue peuvent consister a traiter la 
seconde face de ces elements a ne pas transferer pour 
lui conferer une qualite de collage hydrophobe avec le 
support de reception, la seconde face dudit element a 
transferer etant traitee pour lui conferer une qualite 
de collage hydrophile, le support de reception offrant 
a la seconde face de chaque element une qualite de 
collage hydrophile. lis peuvent aussi consister a 
traiter la zone du support de reception en regard de la 
seconde face d'un element a ne pas transferer pour lui 
conferer une qualite de collage hydrophobe, la zone du 
support de reception en regard de la seconde face dudit 
element k transferer etant traitee pour lui conferer 
une qualite de collage hydrophile, toutes les secondes 
faces des elements etant traitees pour leur conferer 
une qualite de collage hydrophile. II est bien evident 
que le cas d'un collage hydrophile-hydrophile avec une 
preparation hydrophobe des zones a ne pas transferer 
(au niveau des elements et/ou du support de reception) 
n'est qu'un exemple car le precede peut egalement etre 
iftis en oeuvre dans le cas d'un collage 
hydrophobe-hydrophobe avec traitement hydrophile au 
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niveau des zones a ne pas transferer (au niveau des 
elements et/ou du support de reception) . De plus, on 
peut egalement modifier fortement les forces d' adhesion 
et les rendre incompatibles avec un contact adherent en 
modifiant de fagon locale la rugosite de surface. 

Dans le cas d'un collage par adhesion 
molesculaire, les traitements thermiques modifient 
fortement les forces d 1 adhesion. C'est done un 
parametre important a prendre en compte et il peut 
alors etre astucieux si l'on veut controler localement 
les forces d' adhesion de realiser localement un ou 
plusieurs traitements thermiques pour obtenir les 
forces d' adhesion souhaitees. Une variante du procede 
consiste done a realiser localement le traitement 
therraique de fagon a ne chauffer que les zones ou l'on 
souhaite le transfert entre les elements et le support 
de reception. Le chauffage peut etre realise a 1'aide 
d'un laser ou d'une pointe chauffante. Si toutes les 
secondes faces des elements ainsi que le support de 
reception sont traites pour leur conferer une qualite 
de collage de meme type, lesdits moyens de retenue 
peuvent consister soit a effectuer un traitement 
thermique local, soit a prevoir une absence de contact 
mecanique entre la seconde face des elements a ne pas 
transferer et le support" de reception. Par exemple, 
cette absence de contact sera liee a un retrait local 
sur la seconde face et/ou sur le support de reception. 

Avantageusement, la separation du support 
de transfert et du support de reception est consecutif 
a un effort mecanique exerce entre ces supports et 
consistant en un effort de traction et/ou un effort de 
cisaillement et/ou un effort de flexion, le tout 
pouvant etre assiste thermiquement . 

Le procede selon 1' invention s' applique en 
particulier au cas ou lesdits elements comprennent des 
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composants electroniques , par exemple des puces 
semiconductrices et/ou des elements passifs. Les 
elements cites trouvant des applications en 
micrc>electronique, en optoelectronique ou meme dans le 
domaine des supraconducteurs . 

Breve description des dessins 

L ' invention sera mieux comprise et d'autres 
avantages et particularity apparaitront a la lecture 
de la description qui va suivre, donnee a titre 
d 1 exemple non limitatif, accompagnee des figures 
annexees 1 a 8 qui sont des vues en coupe transversale 
illustratives de la mise en oeuvre de la presente 
invention pour le trans fert de puces semiconductrices 
elaborees sur un substrat initial. 

Description detaillee de modes de realisation de 
1 1 invention 

La figure 1 montre un substrat 2, dit 
substrat initial, par exemple en silicium, sur lequel 
on a elabore des puces semiconductrices 4 selon les 
techniques connues de l'hornme de l'art. Une couche 
d' arret 6, par exemple en oxyde de silicium, peut 
eventuellement etre prevue entre les puces 
semiconductrices 4 et le substrat initial 2. Cette 
couche d ? arret procure I'avantage d'une meilleure 
homogeneite du transfert par la suite car elle 
constitue une couche d'arret par exemple vis-a-vis 
d'une gravure chimique et/ou d'une gravure par plasma 
selectif . 

Les puces semiconductrices 4 sont destinees 
k etre transferees de maniere selectives. Pour ce 
faire, la surface du substrat initial presentant les 
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puces va etre preparee pour permettre un collage 
hydrophile avec une energie de collage controlee. Cette 
preparation de surface, illustree par la figure 2, peut 
comprendre le depot d'une couche 8 dans laquelle les 
puces semiconductrices 4 sont noyees. La couche 8 peut 
etre^ une couche d'oxyde de silicium ayant subi une 
operation de planarisation si la topologie de sa 
surface libre le necessite. 

L • energie de collage d'une surface peut 
etre controlee en jouant sur la rugosite de cette 
surface. A titre d'exemple, pour un collage par 
adhesion moleculaire de deux plaques d'oxyde Si0 2 entre 
elles (oxyde thennique non poli dans chaque cas), une 
rugosite de l'ordre-. de 6 angstroms en moyenne 
quadratique obtenue par attaque HF procure une energie 
de collage de l'ordre de 250 mJ/m 2 apres un recuit a une 
temperature de 400°C pendant 30 minutes. 

Comme le raontre la figure 3, un support de 
transfert ou poignee 10 est colle sur la face libre de 
la couche 8. Si les faces collees ensemble de la couche 
8 et du support de transfert 10 presentent chacune une 
rugosite de l'ordre de 6 angstroms rms, 1' energie de 
collage obtenue est de l'ordre de 250 mJ/m 2 . Pour 
eviter d'eventuels problemes- d' alignement, la poignee 
10 peut etre transparente (par exemple en verre ou en 
silice pure) . 

Le substrat initial est ensuite elimine 
(voir la figure 4) par une methode classique ou une 
combinaison de methodes classiques. On peut citer la 
rectification mecanique, le polissage ou la separation 
obtenue suite a un traitement thermique le long d'un 
plan de clivage induit par implantation ionique. Cette 
derniere methode est notamment decrite dans le document 
FR-A-2 681 472. Cette realisation peut egalement etre 
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obtenue par gravure chimique, reactive, selective ou 
par ultra-sons. 

Les elements a transferer sont ensuite 
delimites. On peut par exemple pour cela realiser des 
tranchees de delimitation par gravure chimique ou 
seche, par une scie circulaire, une scie a disque, par 
une decoupe aux ultra-sons. C f est ce que montre la 
figure 5 ou des tranchees 12, taillees jusqu'au support 
de transfert 10, delimitent des elements 14, chaque 
element comprenant une puce semiconductrice 4. 

Plusieurs configurations sont possibles 
pour les tranchees. II est avantageux de prevoir des 
pieds de gravure, ainsi que le montre la figure 5, afin 
d'obtenir des amorces . de rupture par la suite. Ces 
pieds de gravure peuvent etre obtenus de fagon 
classique par gravure seche et/ou par attaque chimique 
pref erentielle au niveau de 1" interface de collage avec 
le support de transfert 10. 

La surface libre des elements 14 est 
ensuite preparee (par exemple : nettoyage de surface 
et/ou depot d'un film tres fin d'oxyde) pour avoir un 
tres bon collage hydrophile. Dans certains cas, il peut 
etre necessaire de realiser un polissage du type 
mecano-chimique pour avoir un-e microrugosite compatible 
avec le collage^ par adhesion moleculaire. Par 
preparation hydrophile, on entend tout traitement de 
surface qui permet d f obtenir des groupements OH en 
surface . 

La surface libre des elements qui ne 
doivent pas etre transferes est traitee pour la rendre 
hydrophobe. Ce traitement permet done de delimiter des 
zones hydrophiles et hydrophobes. Les zones peuvent 
etre rendues hydrophobes par exemple a l'aide d'un 
traitement HF dans le cas de l'oxyde de silicium, par 
un traitement plasma ou par un autre traitement 
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chimique localise. On peut egalement citer 
1 'utilisation d'un objet qui permet de modifier 
l'hydrophilie lorsqu'il est mis en contact. A titre 
d'exemple, on peut citer 1 ■ utilisation d'une pointe en 
teflon® dont la taille est egale a la surface a 
traiter . 

La figure 6 illustre de maniere symbolique 
un tel. traitement. L'un des elements 14 est represents 
avec'un traitement de surface hydrophile 16 tandis que 
les autres elements 14 presentent des surfaces 
hydrophobes . 

Ainsi prepare, le support de transfert 10 
pourvu des elements 14 peut etre colle sur le support 
de reception 18 qui a ete nettoye de fagon telle que la 
surface qu'il presente aux elements 14 est hydrophile. 
Dans la structure representee a la figure 7, l'energie 
de collage entre les elements 14 et le support de 
transfert 10 est de l'ordre de 250 mJ/m 2 . L'energie de 
collage entre l 1 element 14 presentant le traitement de 
surface hydrophile 16 et le support de reception 18 est 
superieure a 500 mJ/m 2 . L'energie de collage entre les 
autres elements 14 presentant un traitement de surface 
hydrophobe et la surface hydrophile du support de 
reception 18 est de l'ordre. de 100 mj/m 2 . On rappelle 
que les forces de' collage peuvent etre controlees a 
l'aide d'un traitement thermique, par exemple a une 
temperature de 400°C pendant 30 minutes. 

A partir d'une telle structure, il suffit 
d'exercer un effort' mecanique entre les deux supports 
10 et 18 pour obtenir, grace au controle des energies 
de collage, le transfert d'un element traite de maniere 
hydrophile sur la surface hydrophile du support de 
reception 18. Le reste des elements, qui a ete traitee 
de maniere hydrophobe, reste sur le support de 
transfert 10. C'est ce que montre la figure 8. 
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Le procede selon 1' invention autorise un 
posi tionnement precis d'un element (comprenant une puce 
semiconductrice) sur son nouveau support a l'aide de 
moyens standard de lithographie ou, de preference, a 
5 l'aide d'une poignee transparente par alignement 
optique ou avec une poignee microcr istalline pour 
alignement par rayons X. II permet le transfert 
d 1 elements en plusieurs fois ou le transfert de 
plusieurs elements a la fois. II permet aussi le 

10 transfert de tout type de materiau solide. La taille 
des puces semiconductrices que l'on peut ainsi 
transferer peut aller de quelques dizaines de 
micrometres carres a plusieurs centimetres carres. 

Le transfert des elements, selon le procede 

15 de 1" invention, n f est assure que dans les zones ou le 
collage est effectif par contact de surfaces 
hydrophiles entre les . elements et le support de 
reception- Pour cela, differentes variantes peuvent 
etre envisagees. La surface des elements a transferer 

20 peut etre reridue hydrophile de meme que la surface 
correspondante du support de reception tandis que la 
surface des elements a ne pas transferer est rendue 
hydrophobe (cas decrit ci-dessus) . 

Selon une autre.- variante, la surface de 

25 tous les elements est rendue hydrophile de meme que la 
surface correspondante du support de reception en 
regard des elements a transferer tandis que les zones 
du support de reception en regard des elements a ne pas 
transferer sont rendues hydrophobes. 

30 Selon encore une autre variante, la surface 

de tous les elements est rendue hydrophile de meme que 
la surface du support de reception. Les elements a ne 
pas transferer sont mis en retrait. Dans ce cas, seuls 
les elements a transferer entrent en contact avec le 

35 support de reception. La mise en retrait peut etre 
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obtenue par gravure chimique et/ou gravure seche, par 
exemple, si on est en presence de Si0 2 par gravure 
chimique avec du HF. Une lithographie peut etre 
realisee pour delimiter les zones a traiter. 

Selon encore une autre variante, la surface 
de tous les elements est rendue hydrophile de meme que 
la surface du support de reception dont les zones en 
rega-rd des elements a ne pas transferer sont en 
retrait . 

Le procede selon l f invention s 1 applique au 
transfert individuel ou au transfert collectif 
d' elements de leur support initial vers leur support de 
reception. A titre d' exemple, si un substrat comporte 
150 puces semiconductrices transf erables et que l'on 
desire ne transferer que 50 puces a la fois sur le 
support de reception, on peut, en calculant le pas 
entre les puces, transferer d'abord 50 puces, puis 
decaler l'un des supports du pas defini, transferer a 
nouveau 50 puces, effectuer un nouveau decalage du pas 
defini et transferer a nouveau les 50 dernieres puces, 

Une autre variante du procede consiste a 
utiliser des traitements chimiques ou physiques qui 
modifient fortement la rugosite de fagon locale. Par 
exemple, si l f on rugosifie -les zones a ne pas coller 
par nettoyage chimique de fagon a obtenir des rugosites 
de l'ordre de 15 angstroms en moyenne quadratique, meme 
apres un nettoyage hydrophile les forces de collage 
seront tellement faibles que le transfert n'aura pas 
lieu dans les zones a forte rugosite. Ce traitement 
selectif peut etre realise sur les elements a 
transferer ou sur le support de reception. 
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REVENDICATIONS 

1. Procede de transfert selectif d' elements 
(14) depuis un support de transfert (10) vers un 
support de reception (18), les elements (14) adherant 
par une premiere face au support de transfert (10) 
selon une energie d'adhesion definie, les elements (14) 
presentant chacun une seconde face susceptible d'etre 
miser £n contact avec le support de reception (18), le 
procede comportant les etapes de : 

- definition d ! au moins un element a 
transferer parmi lesdits elements (14), impliquant la 
separation dudit element a transferer des elements a ne 
pas transferer, 

- traitemen-t de la seconde face dudit 
element (14) a transferer pour lui conf^rer une energie 
d'adhesion avec le support de reception (18) superieure 
a l f energie d'adhesion de sa premiere face avec le 
support de transfert (10), des moyens de retenue etant 
prevus pour retenir les elements a ne pas transferer 
sur le support de transfert (10), 

- mise en contact adherent de la seconde 
face dudit element (14) a transferer avec le support de 
reception (18) , 

- separation du .^support de transfert (10) 
du support de reception (18) afin d'obtenir le 
transfert du ou des elements a transferer sur le 
support de reception et le maintien des autres elements 
sur le support de transfert. 

2. Procede selon la revendication 1, 
caracterise en ce qu f il comporte les etapes 
preliminaires suivantes : 

- formation desdits elements sur une face 
d'un substrat initial (2), les elements reposant sur 
ladite face du substrat initial (2) par leur seconde 
face, 
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- solidarisation de la face du substrat 
initial (2) comportant lesdits elements avec le support 
de transfert (10) de maniere que les elements y 
adherent par leur premiere face selon iadite energie 

5 d' adhesion definie, 

- elimination du substrat initial (2) pour 
permettre aux elements de presenter leur seconde face. 

- ■_ 3. Precede selon la revendicat ion 2, 

caracterise en ce que la solidarisation de la face du 
10 substrat initial (2) comportant lesdits elements avec 
le support de transfert (10) est obtenue par adhesion 
moleculaire . 

4, Procede selon la revendication 3, 
caracterise en ce que. cette adhesion moleculaire est 

15 realisee par un ou plusieurs traitements des faces a 
solidariser du substrat initial (2) et/ou du support de 
transfert (10) de fagon a controler 1 1 hydrophilie et/ou 
1 ' hydrophobie et/ou une microrugosite satisf aisante 
pour l'obtention de ladite energie d ? adhesion definie. 

20 5." Procede selon la revendication 3, 

caracterise en ce qu'un traitement thermique est mis en 
oeuvre, globalement ou localement, pour contribuer a 
l'obtention de l f energie d' adhesion definie entre la 
face du substrat (2) comportant lesdits elements et le 
' 25 support de transfert (10) . 

6. Procede selon l'une quelconque des 
revendications 2 a 5, caracterise en ce que les 
elements incluent une couche (6), dite couche d'arret, 
par laquelle ils semt relies au substrat initial (2) . 

30 7. Procede selon l'une quelconque des 

revendications 2 a 6, caracterise en ce que 
1 1 elimination du substrat initial (2) est obtenue par 
une ou plusieurs techniques parmi : la rectification, 
l'attaque chimique du substrat initial et/ou de la 

35 couche d'arret, le polissage, la separation suite a un 
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traitement thermique le long d'un plan de clivage 
induit par implantation ionique. 

8. Procede selon l'une quelconque des 
revendications 1 a 7, caracterise en ce que les 
elements (14) formant une couche continue sur le 
support de transfert, l'etape de definition d ! au moins 
un element a transferer comporte l'isolement de 
1 T element a transferer. 

9. Procede selon la revendication 8, 
caracterise en ce que cet isolement est realise par 
l'une des techniques suivantes : gravure chimique, 
decoupe par lame, gravure par laser. 

10. Procede selon la revendication 9, 
caracterise en ce que, . lorsque l'isolement est realise 
par gravure, celle-ci~ est menee de facon a former des 
pieds de gravure a proximite du support de transfert 
(10) . 

11. Procede selon l'une quelconque des 
revendications 1 a 10, caracterise en ce que la raise en 
contact adherent de la seconde face dudit element (14) 
a transferer avec le support de reception (18) est 
obtenue par adherence moleculaire, 

12. Procede selon la revendication 11, 
caracterise en ce qu'un traitement thermique est mis en 
oeuvre, globalement ou localement, pour contribuer a 
l'obtention de I'energie d' adhesion definie entre la 
seconde face dudit element a transferer et le support 
de reception . 

13. Procede selon la revendication 11, 
caracterise en ce que 1' adhesion par adherence 
moleculaire de la seconde face dudit element (14) a 
transferer et du support de reception est obtenue par 
un traitement de ladite seconde face et/ou de tout ou 
partie du support de reception (18). 
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14. Precede selon I'une quelconque des 
revendications precedentes, caracterise en ce que 
lesdits moyens de retenue consistent a traiter les 
elements a ne pas transferer et/ou des zones du support 
de reception non aptes a recevoir des elements de fagon 
qu'il n'y ait pas adhesion entre les elements a ne pas 
transferer et le support de reception. 

- •„ 15. Procede selon la revendication 14, 

caracterise en ce que lesdits moyens de retenue 
consistent a modifier la surface des elements a ne pas 
transferer et/ou la surface desdites zones du support 
de reception non aptes a recevoir des elements de fagon 
a rendre l'energie d' adhesion entre les elements a ne 
pas transferer et le support de reception inferieure a 
l'energie d' adhesion entre les elements a transferer et 
le support de reception et inferieure a l'energie 
d' adhesion entre les premieres faces des elements et le 
support de transfert. 

16. Procede selon la revendication 14, 
caracterise en ce que le traitement conferant lesdits 
moyens de retenue est choisi parmi un ou plusieurs des 
traitements suivants : hydrophilie, hydrophobie, 
rugosite, traitement thermique, retrait de surface. 

17. Procede selon la revendication 14, 
caracterise en ce' que, lors de l'etape de mise en 
contact adherent la seconde face d f elements (14) a ne 
pas transferer venant en contact avec le support de 
reception (18), lesdits moyens de retenue consistent a 
traiter la seconde- face de ces elements a ne pas 
transferer pour lui conferer une qualite de collage 
hydrophobe avec le support de reception (18), la 
seconde face dudit element a transferer etant traitee 
pour lui conferer une qualite de collage hydrophile, le 
support de reception (18) off rant a la seconde face de 
chaque element une qualite de collage hydrophile. 
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18. Procede selon la revendicat ion 14, 
caracterise en ce que, lors de l'etape de mise en 
contact adherent la seconde face d' elements a ne pas 
transferer venant en contact avec le support de 
reception, lesdits moyens de retenue consistent a 
traiter la zone du support de reception en regard de la 
seconde face d'un element a ne pas transferer pour lui 
conferer une qualite de collage hydrophobe, la zone du 
support de reception en regard de la seconde face dudit 
element a transferer etant traitee pour lui conferer 
une qualite de collage hydrophile, toutes les secondes 
faces des elements etant traitees pour leur conferer 
une qualite de collage hydrophile. 

19. Procede. selon 1 1 une quelconque des 
revendications 4, 16/ 17 et 18, caracterise en ce que 
l'hydrophilie de surface est obtenue par au moins l'une 
des methodes .suivantes : nettoyage, rugosite et depot. 

20. Procede selon l'une quelconque des 
revendications 4, 16, 17 et 18, caracterise en ce que 
1 'hydrophobie de surface est obtenue par au moins l'une 
des methodes suivantes : nettoyage et pollution par un 
contact avec du teflon® 

21. Procede selon l'une quelconque des 
revendications 1 a 20, caracterise en ce que la 
separation du support de transfert et du support de 
reception est consecutif a un effort mecanique exerce 
entre ces supports et consistant en un effort de 
traction et/ou un effort de cisaillement et/ou un 
effort de flexion. - 

22. Application du procede selon l'une 
quelconque des revendications 1 a 21 au cas ou lesdits 
elements (14) comprennent des composants electroniques. 

23. Application selon la revendicat ion 22, 
caracterisee en ce que les composants electroniques 
sont des puces semiconductrices (14) . 
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